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Verfahren zur Herstellung von Kunstatoff-Ver- 
paekungsfolien 

Die Erf indung betrif ft ein Verfahren zur Her- 
stellung von Kunststoff-Ver'packungsfolien. 

Es iBt bekannt, Kunst a toff -Pollen, vorzugsweiae 
Polyolefin-Folien. durch Beatrahlen durchgehend zu vernetzen. 
Die Vernetzung bewirkt dabei u.a* eine weeentliche ErhShung 
dea Schmelzpunktes. die'ao welt getrieben werden kann, daB 
dieaer praktisch nicht mehr zu definleren 1st, Ee 1st ferner 
bekannt, derart beatrahlte Pollen zu recken, um ihr Schrumpf- 
vermtfgen und ihre bleibende Klarheit zu verbeseern* 

Demgegentlber wird mit der Erfindung ein v erfahren 
vorgeechlagen, daa sich dadurch kennzeichnet . dafl die Kunat- 
stoff-Folien nur eineeitig In begrenzter, nicht durchgehend r 
Eindringtiefe vernetzt werden. 

Ee wurde gefunden, dafl ee daa erf indung age xniiBe 
Verfahren geatattet, in Uberraachend eiufacher und wirteohaft- 
licher Weiee thermoplastieohe Kunet a toff -Pollen, die In groa- 

- 2 - 

* , 

1 098-2 1 / 1 87 3 sM)OP»o lNAL 

r«lt*«dthnte> Hirtnevar 4M00 • Coainwnbank Honognr tl\Vm • DnriMi tank Honnevn 44181 • DhMm lank Huamv 108491 



- 2 



1629772 



aem Umfang, z.B. fUr Verpackungszwecke t verwend t werden, 
mit den Merkmalen von lackierten Pollen Oder Verbundf olien 
zu versehen, Durch die eineeitige Vernetzung entatehen nam- 
lich Folien, die auf ihrer einen, der Vernetzung unterworfe- 
nen Seite einen erhtfhten Schmelzpunkt and damit Eigenschaften 
einer Tr&gerfolie haben, w&hrend auf ihrer anderen Seite die 
urspriinglichen Eigenschaften, vor allem der niedrige Schmelz- 
punkt, nahezu ganz erhalten geblieben sind. Dabei laBt sich 
auf der behandelten Seite der . Schmelzpunkt 30 weit heraujfset- 
zen t dafi die Folien unter nonaalen Praxis be dingungen einsei- 
tig siegelbar werden. Sie bekommen soxnit praktiech die Merk- 
zoale von lackierten Folien oder Verbundf olien, ohne daS es er 
forderlioh iet, den kostepleligen und aufwendigen Weg der Lak 
kierung, Kaachierung Oder Beochichtung,der bisher in der Ver- 
bundf olienherstellung iiblich war, zu beschreiten* 

Bevorzugt erfolgt die Vernetzung durch die an sich be- 
kannte Einwirkung energiereicher Strahlung, wobei aber deren 
InteneitSt so bemessen iet, daS die Polien nur einseitig in 
begrenzter Eindringtlefe vernetzt werden. Die dafur erf order- 
liche Binetellung l&Bt sich empirisch leicht ermitteln, bei^- 
spielaweis© indem man der bestrahlten Oberflfiche Schabeproben 
entnimmt und z.B* deren Schxuelzverhalten untersucht. 

Die Eindringtiefe der Vernetzung soil vorzugsweise 
50 # der Folienstfirke umfaseen, kann jedoch auch bis auf 90 % 
auagedehnt oder bie auf 10 jt beschr&nkt werden. Ea mufl ledig- 
lich eichergestellt bleiben, dafl die Vernetzung nicht die gan- 
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ze Folienst&rke erreicht, sondern dafl nur die Eigenschaf ten • 
einer • Polienseite einseitig verandert werden. 

J)ie Vernetzung Icann durch UV-Strahlung, aber auch durch 
Alpha-, Beta-, Gamma- oder Etfntgenstrahlung oder durch 2Jeu- 
tronenbeachufl vorgenommen werden. Im alle der Verwendung von 
UV-Strahlung i8t .es dabei erforderlich, die Pollen einseitig 
nit an sich bekannten Sensibilatoren zu impragnieren. Der 
Grad der Vernetzung 1st in diesem Pall fast aueachliefllich von 
der ^indringtiefe der Sensibilatoren abhangig* Ale Sensibila- 
toren sind chlorlerte Aromate, chlorierte Allphathe- oder abn- 
liche organise he Verbindungen mit einer oder mehreren Doppel- 
bindungen geeignet. Vorzugsweise wird Tetrachloraethylen, 
Trichloraethylen und T ,2,4 f 5-Tetrachlorbenzol, 1 ,2,3-Trichlor- 
benzol, 1 , 2, A-Triehlorbenzol verwendet. 

Die teilvemetzten Pollen, die eich in der vorangehend 
beschriebenen Weise ergeben, konnsn ebenso, wie dies fiir durch- 
gehend vernetzte Folien bekannt ist t durch mono- oderbiaxia- 
les Verstrecken in ihren weiteren physikalischen Sigenschaften 
verbessert werden, Besonders vorteilfaaft ist es dabei, ver- 
haltnismaBig dicke Folien einzuset zen, dieee etwa zur Halfte 
zu vernetzen und anschlieBend biaxial zu verstrecken. 

Beispiel: 

Bine 500 mU dicke Polyaethylenfolie wird duroh Uinwirkung 
von Strahlen. von 5 Jtrad bie zu einer Eindringtiefe von 250 mii, 
also zur Hfilfte vernetzt. Anaehlieflend wird die Folie in bekann- 
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ter Weise auf eine Eicke von 20 mii biaxial verstreckt. 

Man erhalt auf diese Weiae eine Folie, die auf der unbe- 
handelten Seite den ursprizngliclien Polyaethylen-Schmelzpunkt 
von ca. 115° C aufweist, walirend die der Beatrahlung unter- 
worfene Seite einen S chine lzpunkrt von ca. 160° C zeigt. Die 
Folie lafit sich daher gut versiegeln und auf den meisten mit 
Siegelwerkzeugen ausgerUsteten Verpackungsmaschinen verarbei- 
ten* 
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Ana p r tl c Ii e 

^f) Verfahren zur Herstellung von Verpackungsfolien aus 
Kunsts toff -Pollen, dadurch gekennzeichnet: » daB die Kunststoff- 
Folien eLneeitig in begrenzter, riicht "durchgehender Eindring- 
tiefe vernetzt warden. 

2* Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet » daB die 
Vernetzung durch Einwirkung energiereicher Strahlung erfolgt, 
deren Intensitat so bemessen ist, daQ die Pollen nur einsei- 
tig in begrenzter, nicht die ganze Polienstarke umfassender 
Eindringtief e veraetzt werden. 

3. Verfahren nach Jlnspruch 2 f dadureh gekennzeichnet » da(3 die 
Pollen vor Einwirkung der energiereichen Strahlung teilweise 
mit Senaibilatoren imprSgniert werden* 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet , dafi die Folieinach der einseitigen Verne-tzung 
mono- oder biaxial verstreckt werden. 
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